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LAMPE PLANE, PROCEDE OE FABRICATION ET APPLICATION. 

Cette lampe plane (1) comprend au moins deux sut^s- 

trats verriers (2,3) maintenus paratleles entre eux d^limitant 
un espace Interne (10) rempli de oaz, comprenant deux 
eiectrocjes (4,5). La face interne (22,32) a'au moins un 
substrat (2.3) toumee vers ledit espace interne (10) est re- 
v6tue d un materiau lumlnophore (b.7). Les Electrodes (4,5) 
sont des revetements continus conducteurs et tiansparents 
sirups chacun du c6t6 de la face externe (21,31 > d'un suba- 
trat (2,3) et couvrant au mcins une partia das surfaces en re- 
gard desdits sub$trats. 
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LAMPE PLANE. PROCEDE DE FABRICATION ET APPLICATION 



10 



"•5 Linventfon se rapporte au domaine des luminaires et concerne plus 

Rarticuli6rement un© lampe plane g decharge utilisabfe en tant que luminaire 
d6coratif ou architectural. 

Les lampes planes, telles que celtes utilifides pour la fabrication des 
ordlnateurs portables g ecran r6tro §claire, peuvent etre constltuees de deux 

20 feuilles de verre maintenues avec un faible ecartement I'une par rapport ^ I'autre, 
generalement inferieur a quelques millinnetres, et scellees hermetiquement de 
maniere a renfermer un gaz sous pression reduite dans lequel une decharge 
electrique produit un rayonnement generalement dans le domaine ultraviolet qui 
excite une substance luminophore qui ennet alors de la lumiere visible. 

25 Dans une structure courante, un© feuille de verre porte sur une meme face 

deux revetements serigraphres. notamment en argent, en forme de peignes 
Interpenetres constituant une cathode et une anode. Cette face est tournee vers 
respace contenant le gaz a plasma. Une autre feuille de verre est maintenue d 
distance de la premiere par Tintermediaire d'espaceurs ponctuels et 

30 eventuellement d'un cadre peripherique. 11 se produit entre Tanode et la cathode 
une decharge dite coplanaire, c'est-S-dire dans une direction longeant la surface 
principale du substrat verrier, decharge qui excite le gaz a plasma envlronnant. 
Les Electrodes sent prot^g^es par un rev^tement di^lectrique destine par 
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limitation capacitive du courant a eviter une perte de matiere des electrodes par 
bombardement iontque au voisinage du substrat verrier. Au moins une des faces 
des substrats verriers tournees vers Tespace renfermant te gaz est en outre 
porteuse d*un revfitement de materiau luminophore. du type couramment 
5 denomme phosphores. 

Cette structure de lampe a decharge copianaire qui vise ^ fournir une 
puissance lumineuse maximale avec un dispositif tres peu epais se revele tres 
complexe. Son cout elev^ ne la destine qu'a des applications a haute valeur 
ajout^e. 

10 La pr^sente invention a pour but de proposer un element eclairant plan 

susceptible de procurer des possibiiit^s nouvelles en matiere de decoration, 
d'affichage et/ou d'architecture. 

A cet egard, Tinvention a pour objet une lampe plane comprenant au moins 
deux substrats verriers maintenus paralleles entre eux delimitant un espace 

15 interne rempii de gaz, comprenant deux electrodes, dans laquelle la face interne 
d'au moins un substrat tournee vers ledit espace interne est revStue d*un materiau 
luminophore, caract6risee en ce qu'au moins une des electrodes est un element 
conducteur translucide appos6 du c6t6 de la face externe d'un substrat formant 
face eclairante et couvrant au moins une partie de la surface dudit substrat. 

20 La deuxieme electrode est avantageusen^ent apposee du cote de la face 

externe du deuxieme substrat. 

Cette structure permet d'abaisser consid^rablement le cout de fabrication 
de la lampe, avec des caracteristiques d*6clairement bien adaptSes d rutllisation 
en tant que tuminaire. 

25 En pia9ant les Electrodes a I'exterieur de Tenceinte sous pression reduite 

de gaz a plasma, le substrat verrier fait office de protection capacitive des 
electrodes contre le bombardement ionique. 

En outre, dans cette configuration, le probleme de connexion a 
Talimentation electrique trouve des solutions bien plus sinnples que pour les 
30 syst6mes connus oCi les connecteurs electriques doivent traverser {'enceinte 
hermetique contenant le gaz. 

Par element translucide, on entend un element dont le materiau constitut'if 
est translucide ou transparent, mais aussi des elements constitue d'un materiau 
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susceptible d'absorber une fraction substantielle du rayonnement lumineux mais 
rdparti par rapport a la surface du substrat suivant un motrf tel que I'ensemble du 
rayonnement lumineux emis par la lampe est tres peu alt6r6 par I'dtement. De tels 
elements globalement translucides peuvent etre cortstitues par une grille, un 
5 r^seau de fils, un revetement grave ou s^rigraphie, etc. 

De preference, une electrode utilisable dans Tinvention est sous la forme 
d un revetement conducteur transparent ou translucide. depose directement sur le 
substrat. par les methodes usuelles de depot de couches mince, par gravure ou 
serigraphie. En particulier. Telectrode est un revetement conducteur continu. c'est- 
1 0 a-dire couvrant integralement des etendues importantes de la surface du substrat. 

Avantageusement. les deux electrodes sont des revStements conducteurs 
continus situes chacun du c6te de la face externe d un substrat et couvrant au 
moins une partie des surfaces en regard desdits substrats. De preference, les 
deux electrodes sont des revetements transparents. 

Les revStements continus et homogdnes formant les electrodes peuvent 
etre fabriques sur des substrats de grandes dimensions par des methodes a tr6s 
haute productivity. 

Les revdtements continus peuvent recouvrir tout ou partie des faces 
extemes en regard des substrats vemers. II est possible de ne munir que 
20 certaines aires de la surface exleme d'un ou des substrats afin de creer sur une 
meme surface des zones d'6clairage pr6d6finies. Ces zones peuvent 
eventuellement constituer des motifs decoratifs ou constituer un affichage tel 
qu'un logo ou une marque. 

Les Electrodes peuvent etre constitutes de tout matdriau conducteur 
25 susceptible d'etre mis sous forme d'un 6l6ment plan qui laisse passer la lumlSre. 
notamment qui peut etre d6pos6 en couche mince sur du verre en un revetement 
qui laisse passer la lumiere. Selon I'lnvenlion, on prefere fonner un rev§tement a 
partir d'un oxyde m6tallique conducteur ou pr^sentant des lacunes 6lectroniques. 
tel que I'oxyde d'6tain dop6 au fluor ou I'oxyde mixte d'indlum et d etain. 
30 De la mSme maniere. tout ou partie des faces internes d'au moins un des 

deux substrats peut etre revetue de materiau luminophore. Ainsl. meme si des 
Electrodes continues couvrant la totalit6 de la surface des substrats vemers 
provoquent des dEchargee dans tout le volume de la lampe. une distribution 



15 



PAGE m * RCVD AT mm 5:05:00 AM [Eastern DayOgM Time] ' SVRlUSPTO^FXRF-Ul ' DNIS:8729306 ' CSID:886 2 2369 8454 ' DURATION (inin^):17-60 



HAY-05-2005 THU 17:09 JC IPO Taiwan FAX NO. 886 2 2369 8454 P. 35 

2843483 

4 

differenciee du luminophore dans certaines zones permet de ne convertir Tenergie 
du plasma en rayonnements visibles que dans les zones en question, afin de 
constituer des zones eclalrantes et des zones transparentes juxtaposees. 

Le materiau luminophore peut avantageusement etre selectionne ou 
5 adapte pour detemiiner la couleur de I'eclairage dans une large palette de 
couleurs. 

Suivant une realisation, des espaceurs en materiau non-conducteur son! 
disposes entre les deux substrats vemers maintenant recartement entre les deux 
substrats. Ces espaceurs, que Ton peut qualifier de ponctuels lorsque leurs 
10 dimensions sont considerablement inferieures aux dimensions des substrats 
verriers. peuvent affecter des formes diverses, notamment spherique, spherique 
bi-tronquee a faces paranoics, mais aussi parallelepipedique a section 
polygonale, notamment en croix. tels que decrits dans le document WO 99/56302. 
L'ecartement entre les deux substrats peut etre fixe par les espaceurs a 
15 une valeur de Tordre de 0,3 a 5 mm. notamment inferieure ou egal d environ 2 
mm. Une technique de depose des espaceurs dans des vitrages isolants sous 
vide est connue de FR-A-2 787 133, Selon ce procede, on depose sur une feuille 
de verre des points de colle, notamment de I'email depose par s6rlgraphie, d'un 
diamfetre inferieur ou egal au diametre des espaceurs, on fait rouler les espaceurs 
20 sur la dite feuille de verre de preference incljnee de maniere a ce qu'un unique 
espaceur se colle sur chaque point de colle. On applique ensuite la seconde 
feuille de verre sur les espaceurs et on depose le joint de scellage periph6rique. 

Les espaceurs sont realises en un materiau non-conducteur pour ne pas 
participer aux decharges ou faire de court-circuit. De preference, ils sont realises 
25 en verre, notamment de type sodocalcique. 

Pour 6viter une perte de Iumi6re par absorption dans le materiau des 
espaceurs, il est possible de revetir la surface de ces demiers avec un materiau 
luminophore identique ou different de celui utilis6 pour le(s) substrat(s) verrier(s). 
Dans la structure de lampe plane selon I'lnvention. la pression de gaz dans 
30 Tespace interne peut etre de Tordre de 0.05 a 1 bar, avantageusement de I'ordre 
de 0,05 a 0,6 bar. Le gaz utilise est un gaz ionisable susceptible de constituer un 
plasma (« gaz k plasma »), notamment le x^non. le neon, purs ou en melange. 

Suivant une r^lisation, la lampe peut 6tre produlte en fobrrquant tout 
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d'abord une enceinte scellee ou la lame d'air intermediaire est a pression 
atmospherique, puis en falsant le vide et en introduisant le gaz ^ plasma a la 
pression souhaitee. Suivant cette realisation, un des substrats verriers comporte 
au molns un trou perce dans son epaisseur obstrue par un moyen de scellement. 
5 Uinvention a egalement pour objet un proc6de de fabrication d'une lampe 

telle que decrite precedemment. comprenant les etapes dans lesquelles 

- on assemble de maniere parallete les substrats verriers dont I'un est 
dote d'un trou perc6 dans son epaisseur, 

- on scelle I'espace interne au moyen d*un materiau de scellement 
10 peripherique. 

- on remplace. via le trou. Tatmosphere contenue dans I'espace interne 
par le gaz a plasma, et 

- on obstrue le trou avec un moyen de scellement. 

Pour rempiacer I'atmosph^re par le gaz, on peut utiliser un procede de 

15 pompage a travers une structure de vitrage double ou multiple tel que decrit 
notamment dans le document EP-A-645 516. On y propose comme materiau de 
scellement une suspension de venre de soudure fritte. Ce materiau est place sous 
forme d'une bilie a Textremit^ externe du trou d6s le d6but de la febrication, on fait 
le vide a travers cette piece, puis on la ramolift de faQon a obstruer le trou, 

20 Un autre procede est d6crit dans FR-A-2 774 373 ou I'on propose comme 

materiau de scellement un alliage a bas point de fusion. Ce materiau peut etre 
place sous forme d'une piece de forme adaptee ^ Textremite externe du trou des 
le debut de la fabrication, on fait le vide a travers cette piece, puis on la fond pour 
la sceller sur la parol du trou de fagon d obstruer ce dernier. 

25 Un procede prefere selon Tinvention consiste a obstruer le trou avec une 

pastille de scellement recouvrant I'orifice externe du trou. Cette pastille, 
avantageusement metallique, peut etre collee au substrat verrier par soudure. 

Sulvant une realisation preferee, les electrodes sont isolees 6lectriquement 
de I'exterieur pour la s6curft6 du public. Cette isolation electrique peut ^tre 

30 integree & la lampe ou etre assoclto d la lampe lors de la realisation du luminaire. 
Ainsi. au moins une des electrodes peut etre recouverte d'un isofant electrique, de 
preference transparent. 

Selon cette variante* une ou les electrodes peuvent apposes centre la 
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face exteme d'un «ub,.ra. «an. Integrees dans un. couche de m...,au feolan, 
etecnque. soit S nnWrieu, de son *paissaur sol. an surface. 

Cat isolant ileclrlqua pout a.,a fom,a notammanl de maliara plasllqua 
transpa^nle. La lampe paut ainsi comporta, au ™ins una decoda en f„™e da 
5 Snlla ma,a«iqua in«gr^ dans un r„u, da „«»,e plastiqua, ,a, du polyvinyl 
butyra. (Pve,. da r«hyB„e.vinyl ao^tata (EVA, ou autre, la cas *ch«am IZsl 
entre deux feuilles de matifere plastique. 

Suivant une realisation partJcuifere. l isolant est fom,e par feuilletage 
dun autre substrat verner. ou au moins transparent, sur ,a (ou .es) fac.(s) 
externe(s) pr6sentant r^lectrode par Hntean^diaire d'un film plastique intercalaire 
ou autre materiau. notamment resine. susceptible de faire adherer entre eux les 
deux substrats. 

Suivant une autre realisation particuli^re. i'isolant est forme par un autre 
substrat verrier. ou au moins transparent, qui est porteur d'un revetement formant 
electrode, et cet autre substrat verrier est feuillete du cote de Tetectrode sur la 
ace externe du (ou des) substrats d.limltant respace remp.i de gaz par 
I .nterm^diaire d'un fi,r^ p,astique intercaiaire ou autre materiau. notamment 
resine. susceptible de faire adherer entre eux les deux substrats 

Ces structures feuilletees sont adaptees ^ la realisation d'objets decoratifs 
ou eclairants incorporant des plaques d6co,^tives pi^sentant des decors plans 
notamment photographies, serigraphies. decors 6maiJJes ... 

Le vitrage feuillete peut comprendre au moins une feuille ^ effet optique 
notamment color^e. d^coree par serigraphle ou autre, a relief structure, d^polie' 
drffusante... Cet effet peut etre p^cur^ par une feuille de ven-e et/ou un film 
25 intercalaire. 

L'invention a 6galement pour objet un proc^d^ de fabrication d'une lampe 
telle que d6crile precddemment. comprenant les 6tapes dans lesquelles 

- on depose sur une premiere face d un premier et d'un deuxteme 
substrat verrier deux Electrodes form^es chacune d'un revetement 
continu conducteur et transparent. 

- on assemble les substrats avec leurs deuxremes feces en regard, et en 
incluant un gaz dans I'espace interne entre lee substrats. 

- on assemble au moins une autre feuille de verre avec la (ou les) 
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premiere face(s) presentant une electrode par Cintermediaire d'un film 
pfastique intercalaire ou autre materiau. 
La lampe piane selon I'invention peut etre utilisee en tant que luminaires S 
des fins d'eclairage et/ou de decoration. Le luminaire peut prendre des 
5 dimensions de I'ordre de ce.les atteintes actuellement avec les tubes dits 
« neon ou bien superieures. par exemple d'au moins 1 m». L'utiJisation de la 
lampe plane procure un meilleur confort visuel que ces tubes, par remission d'une 
lum.6re plus diffuse et assure une dur6e de vie bien superieure. 

Les substrats verrlers peuvent etre de toute forme ; le contour des 
substrats peut etre polygonal, concave ou convexe. notamment carre ou 
rectangufalre. ou courbe. de rayon de courbure constant ou variable, notamment 
rond ou ovale. 

La lampe plane selon I'Invention peut avantageusement etre utilisee en tant 
que luminaire susceptible d'eclairer simultanement par ses deux faces principales. 
En effet. sa structure ne comprend aucune couche opaque ou reflechissante 
susceptible de limiter la transmission de lumfere d'une part ou de I'autre de la 
lampe. Toutefois. pour des raisons esth^tiques. il est possible de condamner 
I'eciairage a travers une face ou une partie d'une face de lampe, par exempie 
pour contribuer d la realisation du motif desire. En parell cas. la lampe elle^meme 
peut #tre pourvue d'un tel ecran. ou bien cet ecran peut lui etre associ6 lors du 
montage du luminaire final. 

En reference ^ la description qui precede, invention vise egalement 
rapplication d'une lampe telle que d6crite ^ ia realisation d'elements 
archrtecturaux ou d^coratifs 6clalrants et/ou a fonction d affichage. tels que 
lumtnaires plans, parols eclairantes notamment suspendues. dalles eclairantes... 

D'autres details et caract6ristiques de I'invention apparaftront de ia 
description d6taill6e qui va sulvre. faite en regard des dessins annexes sur 
lesquels : 

- la figure 1 repr^sente une vue schdmatique en coupe d'une lampe plane 
30 selon I'invention ; 

- la figure 2 represente une vue schematique en coupe d une autre forme 
de realisation de lampe plane selon J'invention. 

On precise que par un souci de clartd les dilferents Elements des objets 



20 



25 



PAGE 3«59 ' RCVD AT mm 5:05:00 AM [Eastern DayDgltt Time] ' SVR:USPT0{FXRF-1/1 ' DNIS:872930S ' CSiD:886 2 2369 U54 ' DURATION (inin-s$):17-60 



15 



HAY-05-2005 THU 17:10 JC IPO Taiwan FAX NO. 886 2 2369 8454 P._39 

2843483 

8 

representes ne sont pas necessairement reproduits a I'^chelle. 

La figure 1 presente une lampe plane 1 constitute par deux substrats faits 
de feuilles de verre 2.3 dont une prerDi^re face 21.31 porte un revetement 
conducteur continu at homogene 4.5 et une deuxieme face 22.32 porte un 
5 rev§tement de materia u iuminophore 6,7. 

Les feuilles 2.3 sont associees avec mise en regard de leura deuxiemes 
faces 22,32 portant le Iuminophore 6,7 et sont assemblees par nntermediaire 
d'une fritto de scellage 8, recartement entre les feuilles de verre 6tant impost (d 
une valeur generalement inferieure a 5 nam) par des espaceurs 9 en verre 
10 disposes entre les feuilles. Ici. recartement est de Tordre de 0.3 a 5 mm. par 
example de 0.4 a 1 mm. 

Les espaceurs 9 peuvent avoir une forme spherique, cubique cu une autre 
section polygonale par exemple cruciforme. On peut citer d titre d'exemple les 
espaceurs cruciformes TAGLIA*. Les espaceurs peuvent etre revetus. au moins 
sur leur surface Jattrale exposee it I'atmosphere de gaz a plasma, d'un 
Iuminophore identcque ou different du Iuminophore 6.7 choisi parmi les 
phosphores habituels. 

Dans I'espace 10 entre les feuilles de verre. regne une pression reduite. en 
general de i'ordre du dixieme d'atmosphere. d'un gaz rare tel que le xenon. 
20 eventuellement en melange avec du n6on. 

Les couches conductrices 4.5 disposees a Texterieur de I'assemblage, 
formant les Electrodes, sont reliees a une source d'alimentation electrique 
approprl6e par des clinquants souples 11. 

Une feullle de verre 2 presente d proxlmit6 de la peripherie un trou 12 
perce dans son epaisseur. dont Torifice exteme est obstru6 par une pastille de 
scellement 13 notamment en cuivre soudee sur la face externe de la feuille 
portant I'electrode 4. 

La fabrication de la lampe a lieu de la mani^re suivante : on pr6pare dans 
une feuille de verre par example d'environ 3 mm d'6paisseur revStue d'une 
couche mince de SnO^ dopt au fluor. les substrats d6coupes et fa9onnes a la 
forme souhaitee. On faponne a proximite du bord du substrat 2 un trou traversant 
12 de quelques millinn&tres de diam^tre. 

On depose, notamment par s6rigraphie, les couches fonctionnelles 6,7 de 
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d alimentation electrique. 

On depose les espaceurs 9 sur la couche 7 du substrat 3 a des 
empiacemants pred^finis. par exampte au moyen d'un automate, et on applique ,e 
6 substrat 2 avec sa face mterne 22 en regard de ,a face Interne 32 du substrat 3 
On depose sur la bande periph^rique interne des deux substrata une fritte de 
scellement et on scelle d haute temperature. 

On preJ^ve ensulte au moyen d'une pompe a travers le trou 12 
r atmosphere contenue dans I'encelnte scallee et on ,a remplace par le melange 
xenon/n^on. Lorsque la presslon souhaJt^e de gaz est atteinte. on pr.sente ,a 
pastrlle de scellement 13 devant I'ouverture du trou 21. autour de laquelle a 6t6 
depose un cordon d'alhage de soudure. On active une source de ohaleur ^ 
proximitd de la scudure de fa?on . provoquer le ramollissement de cette demiere 
la pasflle 13 se plaque par gravity centre I'orifice du trou et est ainsi soudee sur le 
substrat 2 en formant un bouchon hemietique. 

Cette structure permet de fabriquer une lampe avec des produits verriers 
standard, le verre revetu de SnO, dope au ffuor 6tant utilise couramment dans (es 
vitrages. 
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Dans la fonne de realisation de la figure 2. ,a structure de la lampe reprend 
fondamentalemem la structure de la figure 1 et comprend en outre des feuilles de 
verre extemes protegeant les electrodes. 

Des feujlles de verre 14.15 sont associees par feuilletage via une couche 
de mat.6re organique 16.17. notamment un film plastique de type EVA ou PVB ou 
une r^sine apte ^ colter des produits verriers. avec les faces extemes 21 3i 
portant les rev^tements conducteurs 4.5 formant Electrode des substrats 2 3 

Les Electrodes 4.5 sont ainsi enfemi6es entre les faces extemes 21 .31 et 
Jes films intercalaires 16.17. 

La fabrication de, la lamps a lieu par feuilletage des feuilles 14.15 sur les 
faces extemes 21.31 de la tempe d. la figure 1. Le feuilletage peu, efifectue 
tres aisement par coulee de r^in*^ ^ fp^M r 

. , ^ " Oette fomie de realisation est 

egalement produite avec des produfts vemers standard. 

Les exemples qui viennent d'etre d6crits ne limitent nuJIement l invention . 
En paniculler. dans tes i^alisations qui viennent d'Stm decrites les 
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10 

6lectrodes etaient formees de rev^tements couvrant tout© la surface des feuilies 
de verre. mais i[ est entendu qu'au moins une des feuilies de verre peut porter un 
groupe d'electrodes forme de plusieurs zones chacune de surface plus ou moins 
6tendue recouvertes chacune d'un revetement continu. 
5 Par ailleurs, dans le deuxieme mode de rfealisation. on a d6crit une lamp© 

feuilletee de chaque ofite avec une feuille de verre. avec deux films intercalaires. 
mais I'invention couvre 6galement toutes variantes avec plus ou moins de feuilies 
de verre as^ociees. 
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11 

REVEMDiCATiriMS 

1. Lampe plane (1) comprenant au moins deux substrats verriers (2.3) 
maintenus paralleles entre eux d^limitant un espace interne (10) rempli de gaz 
comprenant deux Electrodes (4.5) , dans laquelle la face interne (22.32) d'au 
6 moins un substrat (2.3) tourn6e vers ledtt espace interne (10) est revetue d'un 
materiau luminophore (6,7), 

i 

caracterisee en ce qu'au moins une des electrodes (4.5) est un element 
conducteur translucide appose du cote de la face exteme (21.31) fonnant face 
eclairante d'un substrat (2.3) et couvrant au moins une partie de la surface dudit 
10 substrat. 

.2. Lampe selon la revendicatlon 1. caracterisee en ce que les 
electrodes (4.5) sont des revetements continus conducteurs et transparents situes 
chacun du cote de la face exteme (21.31) d'un substrat (2,3) et couvrant au moins 
une partie des surfaces en regard desdits substrats. 

^ '-^'^P® 'a revendicatlon 1 ou 2, caracterisee en ce que les 

electrodes (4.5) reoouyrent I'ensemble des f^ces externes (21.31) des substrats 
verriers. 

4. Lampe selon la revendicatlon 2 ou 3. caracterisee en ce que les 
electrodes (4.5) sont formees d'un oxyde metalllque presentant des lacunes 

20 electroniques. tel que I'oxyde d'etain dope au fluor ou I'oxyde mixte d'indium et 
detain. 

5. Lampe selon I'une quelconque des revendications pr6cedentes. 
caracterisee en ce qu'au moins une partie de la face interne (22.32) d'au moins 
un des deux substrats (2.3) est revdtue de matdriau luminophore (6.7). 

®- ^^rnpe selon Tune queJconque des revendications pr6c6d9ntes. 
caracteris6e en ce que le mat6riau luminophore est selectionne pour determiner 
la couleur de I'Eclairage. 

7. Lampe selon I'une quelconque des revendications prfecedentes, 
caracterisee en ce que entre les deux substrats verriers (2.3) sont disposes des 

espaceurs (9) en mat6riau non-conducteur maintenant I'ecartement entre les deux 
substrats. 

8. Lampe selon la revendication 7. caracterisee en ce que 
I'ecartement entre les deux substrats est de I'ordre de 0,3 a 5 mm. 
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9. Lampe selon I'une des revendications 7 ou 8, caracteris6e en ce que 
les espaceurs (9) sent en verre. 

10. Lampe selon I'une des revendications 7 a 9, caracterlsee en ce que la 
surface laterale des espaceurs (9) est revStue d'un materiau luminophore. 

5 11. Lampe selon I'une quelconque des revendications precedentes 

caracter.s6e en ce que la pression de gaz dans I'espace Interne (10) est de 
I'ordre de 0.05 a 1 bar. 

12. Lampe selon i'une quelconque des revendications pr6cedentes 
caracterisee en ce que un des substrats verriers (2) comporte au moins un trou 
( 1 2) perce dans son epaisseur obstru6 par un moyen de scellement (1 3). 

13. Lampe selon I'une quelconque des revendications precedentes 
caracterisee en ce qu'au moins une des electrodes (4.5) est recouverte d un 
isoJant electrique (14,16 :15,17). 

14. Lampe selon la revendication 13. caracteris6e en ce que l electrode 
est integree dans une couche de mat6riau isolant electrique, soil a I'interieur 
meme de son epaisseur soil en surfece. 

15. Lampe selon la revendication 13 ou 14. caracterlsee en ce que 
I'isolant est forme par feuilletage d'un autre substrat verrier (14.15) sur la face 
externe (21.31) presentant I'^lectrode (4.5). 

20 16. Lampe selon la revendication 15. caract6ris6e en ce que le vitrage 

feuillete comprend au moins une feuille ^ effet optique. notamment coloree, 
decoree, structuree. diffusante... 

17. Lampe selon I'une quelconque des revendications pr6c6dentes. 
caracterls6e en ce que les substrats verriers (2.3) ont un contour polygonal, 
concave ou convexe. ou courbe. de rayon de courbure constant ou variable. 

18. Lampe selon I'une quelconque des revendications precedentes. 
caracterisee ©n ce qu'elle presente deux faces eclairantes. 

19. Proc6de de fabrication d'une lampe selon la revendication 10. 
comprenant lee Stapes dans leequelles 

- on assemble de maniere paraliele les substrats verriers (2.3)dont I'un 
est dot§ d'un trou percd (12) dans son epaisseur. 

- on scene I'espace interne au moyen d'un materiau de scellement 
p^riphdrique (8), 
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- on remplace. via le trou. Tatmosph^re contenue dans I'espace interne 
par le gaz a plasma, et 

- on obstrue le trou avec un moyen de scellement ( 1 3). 

20, Proc6d6 de fabrication d'une lampe selon la revendication 15 
5 comprenant les stapes dans lesquelles 

- on d6pose sur une premiere face (21,31) d'un premier (2) et d'un 
deuxi6me (3) substrat verrier deux Electrodes (4.6) form^es chacune 
d'un revetemenf continu conducteur et transparent, 

^ on assemble les substrats avec leurs deuxiemes faces (22.32) en 
regard, et en induant un gaz dans I'espace interne entre les substrats. 

- on assemble au moins une autre feuille de verre (14.15) avec la (ou les) 
premiere face(s) (21,31) presentant une electrode par I'intemiediaire 
d'un film plasttque intercalaire ou autre materiau (16.17). 

21. Application d'une lampe selon Tune quelconque des revendications 
1 a 18 a la realisation d'elements archltecturaux ou decoratifs eciairants et/ou a 
foncfon d'affichage. tels que lumlnaires plans, parois Eclairantes notamment 
suspendues, dalles eclairantes... 
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